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1. Depositante (71): 
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Escreva. obrigatoriamente e por extenso, a Natureza desejada: Patente de Invencao 
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[><] Continua em folha anexa 
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| | continua em folha anexa 
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Relatorio Descritivo da Patente de Invengao para "DISPERSAO 
OLEOSA DE PIGMENTOS PROTETORES CONTRA RADIAQAO UV, 
PROCESSO PARA SUA PREPARAQAO E COMPOSIQAO COSMETICA". 

Campo da Invencao 

5 A presente invengao refere-se a uma dispersao de pigmentos e 

a seu processo de obtengao, dispersao esta que e util para preparagao de 
composigoes protetoras contra as agoes dos raios solares, radiagoes, UV, 
para uso cosmetico ou farmac§utico. 
Antecedentes da Invengao 

10 As dispersoes de pigmentos, como por exemplo as de 6xido de 

zinco (ZnO) e de dioxido de titanio (Ti02), disponfveis no mercado sao ma- 
t6rias-primas que representam um alto custo na produgao de composigoes 
cosmeticas de protegao solar, Cada pigmento fornece protegao em um de- 
terminado comprimento de onda dos raios solares ultra-violeta (UV) e por- 

15 tanto, nao so a presenga de duas dispersoes se faz necessaria, mas tam- 
bem em proporgoes adequadas e que irao conferir ao produto uma protegao 
solar eficiente. 

Os pigmentos inorganicos como o Ti02 e ZnO sao largamente 
utilizados pela industria cosmetica como filtros ffsicos inorganicos em cre- 

20 mes e logoes destinadas a protegSo solar entre outras aplicagoes, sendo 
que inicialmente o uso de filtros ffsicos era muito limitado devido a dificulda- 
de de sua incorporagao nas composigoes finais, na obtengao de produtos 
estaveis efetivos e com boa aparencia cosmetica. 

Com o avango na tecnologia de formulagao, uma melhor incor- 

25 poragao destes materials de filtro passou a ser possfvel, o que aumentou a 

— irtiportancia aesxes materials nos produtos de protegao solar e nos cuidados 

da pele. O Ti02 e o ZnO oferecem protegao contra as radiagoes ultra- 
violetas (UV) sendo que o primeiro e mais efetivo na regiao do UV-B, en- 
quanto o segundo e mais efetivo na regiao do UV-A. 

30 Por nao serem absorvidos quando aplicados sobre a pele, estes 

oxidos sao considerados mais seguros do que os filtros organicos e permi- 
tem a obtengao de formulagoes com fator de protegao solar (FPS) mais alto 
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e de largo espectro sem ter a necessidade da presenga dos referidos filtros 
organicos. Os filtros inorganicos atenuam as agoes das radiagoes da luz 
solar atraves da combinagao de absorgao e reflexao. 

A protegao em varios comprimentos de onda depende do tama- 
5 nho de partfcula do material ativo. Portanto a aglomeragao destas partfculas 
devem ser prevenidas ou controladas, caso contrario os aglomerados terao 
urn comportamento optico de partfculas grandes. Ou seja, nos casos dos 
filtros inorganicos isto representa uma menor protegao contra os raios UV e 
consequentemente uma diminuigao no fator de protegao solar, alem de dei- 

1 0 xar urn efeito esbranquigado sobre a pele. 

Para se otimizar o efeito do Ti02 e ZnO e necessdrio que tam- 
bem durante a aplicagSo do produto as partfculas se mantenham no tama- 
nho adequado sobre a pele. E e preciso ter certeza de que as partfculas 
estao bem dispersas no vefculo, sendo esta normalmente uma emulsao. 

15 As dispersoes de Ti02 atualmente encontradas podem ser pre- 

paradas em meio aquoso e oleoso, enquanto as dispersoes de ZnO sao en- 
contradas em base oleosa. A dificuldade de se ter uma dispersao tinica 
destes materiais esta em encontrar primeiramente o dispersante e o emoli- 
ente compatfveis com ambos pigmentos e em seguida a concentragao de 

20 cada componente que resultem em uma dispersao est£vef, com alto fator de 
protegao solar e baixa viscosidade. 

Dentre os documentos do estado da t^cnica que se referem a 
composigoes de protegao solar, a patente US 5,928,419 (Uemura et al.) 
pode ser citada como exemplo. Este documento descreve o processo para a 

25 produgao de um pigmento organico revestido, o qual compreende a reagao 
de um agente de sullbnagao, selecionado a partir do acido sulfamico ou 
complexo de trioxido de piridina sulfurosa (pyridine sulfur trioxide complex), 
com um pigmento organico disperso em um solvente cujo pigmento organico 
e insoluvel ou parcialmente solOvel, e por outro lado a introdugao de um 

30 grupo do acido sulfonico para a superffcie de cada partfcula do pigmento 
organico. 

Ja o documento US 5,527,519 (Miksits et al) relata um po de 
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6xido de zinco altament© puro e dividido finamente usado para a proteeao J J 
UV em preparacoes cosmeticas de cremes de proteeao solar e para os cui- 
dados diario da pele, bem como vernizes e plasticos. Descreve tambem o 
processo para a preparacao do dito po de ZnO. 
5 Outro documento do estado da tecnica e o documento US 

5,068,056 (Tioxide Group PLC) no qual ensina-se uma dispersao de partf- 
culas flnas de dioxido de titanio (Ti02) contendo de 20 a 60% em peso de 
sdlidos e urn dispersante policarboxilico e do uso na preparacao de compo- 
sicoes cosmeticas para proteeao solar. As dispersoes sao transparentes a 
10 luz visivel e absorvem os raios UV. Preferentemente o Ti02 tern seu tama- 
nho maior de partfcula de 0,01 a 0,15 micron. As dispersoes sao produzidas 
por moagem, preferentemente em alta velocidade, ate que o requerido grau ! 
de absorbancia dos raios UV seja obtida. 

Tambem ja e conhecido do documento US 5,468,471 (Estee 
Lauder) uma dispersao organica que compreende Ti02 microfino e uma ca- 
deia org§nica sem o uso de qualquer agente dispersante. A nova dispersao 
segundo aquele documento prove urn alto nfvel de FPS, com o uso de bai- 
xos teores de Ti02 (peso seco). Metodos para preparar dita dispersao e 
composicoes cosmeticas bronzeadoras compreendendo dita dispersao tam- 
bem sao descritos. 

A patente US 6,083,490 ( M&J Consultants PTY Ltd. et al) des- 
creve urn processo para produzir uma dispersao h'quida de urn oxido inorga- 
nico, selecionado a partir do 6xido de zinco, dioxido de titanio e 6xido de 
ferro e tendo tamanho de partfcula na faixa de 0.02 a 30 p. sendo o h'quido 
constitufdo por ou incluindo urn co mponente que tenha disponfvel fons de hi- 

drogenio ou oxiyuii.u. 0 llquido § seTecionado a pa.U. de urn alcool, ester, ester 

hidrogenado ou pol.mero contendo grupo(s) hidroxila ou hidrogenio. A disper- 
sao estavel pode ser usada em preparagoes topicas tais como produtos para o 
cuidado da pele ou terapeuticos, cosmeticos ou cuidados dos cabelos. 

Dispersoes contendo Ti02 e ZnO juntos em bases oleosas tam- 
bem ja sao conhecidas do estado da tecnica porem tais dispersoes nao 
atingem urn resultado de proteeao solar eficaz e/ou nao permitem a prepa- 
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ragao de uma dispersao em que os dois componentes de filtro estejam in- ^/ 
corporados de maneira estavel em uma mesma base oleosa. A patente US 
5.599.529 descreve uma dispersao em que se utiliza Ti02 que pode estar 
ou nao recoberto com oxido de zinco. Todavia, segundo aquele documento 
5 o oxido de zinco s6 est& presente como um possfvet revestimento do dioxido 
de titanio. Portanto, aquele documento descreve de fato um unico agente de 
filtro principal revestido com um oxido, porem nao se refere a dois pigmen- 
tos (filtros) inorganicos adicionados em separado. 

Ai&m disso, fato de a partfcula de Ti02 ser revestida com oxidos 
10 faz com que" a protegao de amplo espectro (UVA e UVB) nao seja tao efeti- 

va. O revestimento com oxido "transforma" este dioxido que tern caracterfs- 

■ 

ticas lipofflicas fazendo com que passe a ter caracterfsticas mais hidroffli- 
cas, que podem ser caracterfsticas indesejaveis para os diferentes produtos 
cosmeticos (fases aquosas, e fases oleosas). 

15 Dispersoes contendo pigmentos inorganicos dispersos em fases 

oleosas tambem sao descritas nos documentos US 5.573.753 e US 5.605.652. 
Estas patentes descrevem um processo gerierico para preparagao de protetor 
solar cosmetico empregando como filtros ffsicos uma dispersao de 6xido de 
zinco associado ou nao ao dioxido de titanio. Porem e ainda que empregan- 

20 do exclusivamente filtros ffsicos, os valores de FPS obtidos por aquela in- 
vengao nao chegam a FPS 11, como pode ser verificado no exemplo 3 da- 
queles documentos. 

As dispersoes ensinadas nestas duas patentes norte-americanas 
acima citadas podem ou nao ter os dois filtros associados sendo que as parti- 

25 culas utilizadas tambem sao preferentemente revestidas com um ou mais 

oxiaos ou oxiaos nidratados. como por exemplo oxidos de aiuminio, titanio, 
zinco, silicone, magn^sio ou zirconio. Como ja mencionado acima, este tipo 
de revestimento proporciona algumas caracterfsticas muitas vezes indeseja- 
veis em produtos cosmeticos, uma vez que faz com que as partfcuias de 

30 didxido de titanio tenham caracterfsticas hidrofflicas, o que pode nao ser 
desej£vel. 

A patente US 5.573.753 prev§ a possibilidade de se utilizar so- 



mente o agente dispersante associado ao filtro ffsico, que forma uma "mas- ^ 
sa" e a partir deste ponto, esta massa e incorporada em formulacoes cos- 
meticas, sendo que para cada tipo de produto que se deseja, cada ingredi- 
ente, em sua devida proporcao e adicionado (formando, bases, cremes, 
5 batons, etc.) 

Porem, apesar de ser possfvel utilizar um mesmo dispersante 
formando uma unica base oleosa, cada pigmento em p6 e disperso separa- 
damente e somente em uma segunda etapa sao misturados entre si, sendo 
depois incorporados aos outros ingredientes formando os produtos deseja- 
10 dos. A nao utilizagao de um emoliente nesta primeira fase da dispersao, di- 
ficulta a homogeneizacao desta "massa" com os outros ingredientes que 
formam os prpdutos cosmeticos. t 

Assim, e objetivo desta invencao a obtengao de uma dispersao 
estavel de pigmentos, com maior fator de protecao solar (FPS), menor visco- 
15 sidade e menor tamanho de partfculas possfvel, esta dispersao sendo pre- 
parada em uma unica base oleosa. 
Sumario da [nyencao ; 

A presente invencao refere-se a uma dispersao oleosa de pig- 
mentos protetores contra radiagao UV compreendendo, em uma unica base 
20 oleosa, 6xido de zinco e dioxido de titanio adicionados em forma de p6, em 
que os dois pigmentos estao dispersos em um Onico vefculo dispersante 
oleoso e em que a dispersao compreende ainda um unico vefculo emoliente. 

A invencao tambem se refere a um processo para preparacao 
da referida dispersao oleosa de pigmentos no qual o vefculo dispersante e 
25 do vefculo emoliente sao misturados em uma primeira etapa para formar 

uma un i ca f ase o l eosa , s e flUida de uma etapa de adigao, sob agitagao, dos 

pigmentos de Ti02 e ZnO a fase oleosa obtida na primeira etapa. 

A invencao refere-se, ainda, a uma composigao cosmetica que 
compreende uma dispersao oleosa de pigmentos tal como definida acima 
30 em associagao com ingredientes cosmeticamente aceitaveis. 
Descricao Detalhada da Invencao 

A presente invencao e uma dispersao Cinica que possui dois 
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principals filtros inorganicos, tambem chamados filtros ffsicos, estabilizados 
em proporcao adequada para se obter um alto fator de protegao solar e com 
uma melhor relacao de protecao dos raios solares UVA/UVB. As dispersoes da 
presente invencao provem fatores de protecao solar (FPS) de cerca de 24. 
5 A presenca de dois pigmentos (filtros) em uma mesma dispersao 

oleosa e uma caracten'stica inovadora e diferencial das outras disponfveis no 
mercado que apresentam uma dispersao para cada pigmento e que, entre ou- 
tras vantagens, tambem diminui a possibilidade de irritacao causada a pele. 

Segundo a presente invencao, a dispersao compreende di6xido 
10 de titanio (Ti02) e oxido de zinco (ZnO) em forma de po, utilizados como 
filtros ffsicos. De preferencia o tamanho das partfculas dos dois filtros vari- 
am de 15 ate 100 nanSmetros. } . : 

A proporcao dos filtros (pigmentos) deve ser tal que permita 
uma dispersao estavel destes dois componentes. De forma adequada, a 
proporcao entre os pigmentos e de 3:1 (3 partes de Ti02 para 1 parte de 
ZnO), sendo que a concentragao total de pos varia na faixa de 4 ate 50%, 
em peso, com base no peso total da dispersao, sendo preferfvel uma con- 
centragao total de pos de cerca de 40% em peso. A concentragao Ti02 pe- 
ferentemente varia de 2 a 40%, em peso, com base no peso total da disper- 
sao enquanto que a concentragao de ZnO varia de 2 a 25%, em peso, tam- 
bem com base no peso total da dispersao. De uma maneira ainda mals 
preferida, a concentragao de Ti02 varia de 30 a 35%, em peso, e a concen- 
tragao de ZnO varia de de 5 a 10%, em peso, ambas com base no peso total 
da dispersao. 

Como vefculos dispersantes oleosos vantajosamente podem ser 
Tffffizaggs uteres de polietilehoglicol como, por exemplo, o dipol i hidrbxi es- 
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tearato PEG 30, ou de silicone como copolfmeros de cetil dimeticone. Prefe- 
rivelmente e utilizado o dipolihidrtfxi estearato PEG 30. 

Outro componente da dispersao oleosa da presente invengao e 
30 o veiculo emoliente que pode ser selecionado do grupo compreendendo 
alcoois graxos, mais particularmente do grupo consistindo em isocetil estea- 
roil estearato (Ceraphyl 791), glicerol tri-2- etil hexanoato (Estol 3609) e al- 
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cool estearflico propoxilado (FINSOV TN C12-15). De acordo com uma con- X£> 
cretizagao preferida da invengao utiliza-se o isocetil estearoil estearato. A 
concentracao do veiculo emoliente encontra-se, de preferencia, em uma 
faixa de 45 a 65%, em peso, com base no peso total da dispersao, com 
malor preferencia em tomo de 52%. 

A incorporagao da dispersao da invengao em produtos cosmeti- 
cos que provem protegao a radiagao solar permitiu a diminuieao do numero 
de testes a serem realizados e consequentemente a diminuigao do tempo 
para o desenvolvimento da formulagao de urn produto de protegao solar, 
pois a concentragao dos filtros misturados resulta em uma boa relagao de 
protegao dos raios UVA/UVB. 

Uma vantagem obtida com a dispersao oleosa de pigmentos 
acima definida reside no fato de que, como tal dispersao apresenta menor 
possibilidade de irritagao ela pode ser usada em maior quantidade a fim de 
15 se obter urn produto com maior fator .de protegao solar tanto para produtos 
de uso adulto como infantil. 

Outro fator importante e que quando o desenvolvimento de urn 
produto cosmetico e mais rapido ocorre uma redugao no seu custo devido a 
uma menor quantidade de materia-prima usada e menor tempo de trabalho 
do pesquisador. Naturalmente o retorno sobre o investimento e agilizado 
devido a antecipagao do langamento do produto final. 

A dispersao da presente invengao e preparada por urn processo 
que inclui a mistura de pigmentos de Ti02 e ZnO, do veiculo dispersante 
oleoso e do emoliente, sendo que, em uma primeira etapa, sao misturados o 
25 veiculo dispersante e o veiculo emoliente para formar uma unica fase oleo- 

A SSgatT aai ci uha- se , sob a glt ag a6, bs pid inenlos de I \ U2. e ZhU a tase 

oleosa obtida na primeira etapa. Portanto, a dispersao da presente invengao 
e obtida atraves da preparagao de uma base dispersante oleosa unica que 
associa os filtros e urn emoliente que facilita a incorporagao desta base nos 
30 produtos finais. Esta facilidade ocorre devido a adigao dos pigmentos ao 
mesmo dispersante e ao mesmo emoliente, que e o veiculo que vai servir a 
dispersao e que tern afinidade com os dois filtros. A principal vantagem da 
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presente invengao frente ao estado da tecnica e o resultado que se obtem 
quando e medido o FPS, pois a presente invengao permite urn FPS de apro- 
ximadamente 24 enquanto que dispersoes semelhantes conhecidas do es- 
tado da tecnica apresentam um FPS muito inferior. 

Os exemplos ilustrativos apresentados a seguir servirao para 
melhor descrever a presente invengao. Entretanto, os dados e procedimen- 
tos ilustrados referem-se meramente a algumas modalidades de concretiza- 
gao da presente invengao e nao devem ser tornados como limitativos do es- 
copo da mesma. 
Exemplos Comparatives 

Para se obter um alto fator de protecao solar aliado a uma boa 
protegao contra as radiagoes UV usando as dispersoes separadas foram 
necessarios varios testes combinando diferentes quantidades de cada dis- 
persao para a obtengao de um resultado satisfatorio. 

Foram realizados tres desenhos experimentais onde foram ava- 
liados diferentes dispersantes, diferentes emolientes e Ti02 e ZnO em dife- 
rentes proporcoes, utilizados em separados e em conjunto, com vistas a se 
obter uma dispersao que seja estavel, com mais alto FPS, menor viscosida- 
de e menor tamanho de partfculas. 

Em um dos experimentos, utilizando-se somente um dos pig- 
mentos (Ti02), encontraram-se apenas duas composicoes relativamente 
estaveis quanto a separacao/precipitagao sendo que a f6rmula abaixo des- 
crita ficou com uma coloracao acinzentada somente apos quatro meses na 
condigao Luz, o que significa uma estabilidade um pouco maior desta com- 
posigao em relagao as outras composigoes deste experimento. A composi- 
y ao f o l a s y y uini y . — , 



Composto 


Funpao 


% em peso em relagao ao 
peso total da composigao 


Dipolihidroxiestearato PEG 30 


Dispersante 


Cerca de 10% 


Isocetil estearoil Estearato 


Emoliente 


Cerca de 65% 


Dioxido de Titanio 


Pigmento 


Cerca de 25% 



Um segundo experimento, para determinagao da dispersao de 



oxido de zinco, seguiu os mesmos parametros do primeiro experimento: 



Ingredients 


Fungao 


% em peso em relagao ao 
peso total da composigao 


Dipolihidroxiestearato PEG 30 


Dispersante 


Cerca de 12% 


Isocetil estearoil Estearato 


Emoliente 


Cerca de 63% 


Oxido de Zinco 


Pigmento 


Cerca de 25% 



Esta dispersao apresentou menor viscosidade do que as demais. 
Porem em urn terceiro experimento, utilizou-se o di6xido de tita- 
io e o 6xido de zinco em uma mesma dispersao oleosa, de acordo com a 



5 presente invengao: 



Ingrediente 


Fungao 


% em peso em relagao ao 
peso total da composigao 


Dipolihidroxiestearato PEG 
30- Arlacel P-135 


Dispersante 


1-15 

•* 


Estearato Isocetil Estea- 
roila Ceraphyl 791 


Emoliente 


40-75 


Dioxido de Titanio 


Pigmento 


2-50 


Oxido de Zinco 


Pigmento 


2-25 



Este tipo de dispersao apresentou o melhor resultado conside- 



rando todas as caracten'sticas desejadas de estabilidade e de fator de pco- 



tegao solar. 
Exemplo 1 

Preparou-se uma dispersao oleosa com a seguinte composigao: 





ingrediente 


Fungao 


% em peso em relagao ao 




Dipolihidroxiestearato 
PEG 30 - Arlacel P-135® 


Dispersante 


8 


Estearato Isocetil Estea- 
roila - Ceraphyl 791® 


Emoliente 


52 


Di6xido de Titanio 


Pigmento 


30,65 


6xido de Zinco 


Pigmento 


9,35 




10 



15 



20 



A composicao acima apresentou FPS 23,61, tamanho de partf- / g 
cula de 8,8 microns , viscosidade de 1 .776 Cs e uma protecao UVA em rela- 
cao a protegao UVB de 0,76. 

Exemplo 2 - Preparacao da dispersao oleosa de pigmentos 

A dispersao oleosa ilustrada no exemplo 1 foi preparada da se- 
guinte forma: no vaso principal de urn equipamento Koruma foram adiciona- 
dos o dispersante e o emoliente, sendo entao feito o aquecimento a uma 
temperatura de cerca de 45 a 70°C, para completa fusao dos ingredientes. 
Ap6s a fusao, foram ligados o raspador a uma rotagao de 20rpm, vacuo a 
400 mbar e o rotor-estator (disho) a uma velocidade de 25 a 40% da veloci- 
dade maxima, ou seja de 2000 a 3200 rpm. 

Os pigmentos foram adicionados lentamente, atraves de urn vaso 
auxiliar, com o auxflio de vacuo, sendo a temperatura mantida em ate 62°C. 

Ap6s o termino da adicao do pigmento aumentou-se a velocida- 
de do. raspador para aproximadamente 50 rpm e a velocidade do disho (ro- 
tor estator) para ate 62,5% da rotacao maxima, isto e de ate 5000 rpm. Em 
seguida, a mistura foi agitada por urn certo pen'odo de tempo, aproximada- 
mente 5 minutos e o equipamento foi desligado. 

. Exemplo 3 - Formulacoes cosmeticas compreendendo a dispersao de pig- 
mentos ilustrada no exemplo 1 . 



Ingrediente 


% em peso em relagao ao peso total 
da composicao 


Dipolihidroxiestearato PEG-30 


4,0 


Silicone 345 


4,0 


" isonexadecano 


8,0 


Vitamina E oleosa 


2,0 


Cera de Candelila 


0,5 


Dispersao de pigmentos 


40 


Cloreto de S6dio 


0,5 


EDTA Tetrassodico 


0,3 



(Continuagao) 



Ingrediente 


% em peso em relagao ao peso total 
da composigao 


Glicerina 


5,0 


Pigmento 


1,0 


2-Bromo-2-nitropropano 


0,01 


Agua desmineralizada 


29,69 


B - Composigao cosmetica fotoprotetora com FPS 30 


Ingrediente 


% em peso em relagao ao peso total 
da composigao 


Dipolihidroxiestearato PEG-30 


2,0 


Silicone 749 


2,0 


Arlacel 987 


1,0 


Vitamina E oleosa 


0,5 


Cera de Candelila 


0,5 


Dermol 89 


0,5 


Alkoline MCM 


1.0 


Cera de candelila 


0,5 


Dispersao de pigmentos 


40 


Cetiol OE 


4,0 


lodo propenil butil carbamato 


0,2 


Agua desmineralizada 


37,95 


Fenoxietanol 


1,0 


MgS04 


0.7 


£DIAulis6diGO-— — 

Glicerina 


3,0 


Silicone VS 7158 


3,0 



C - Composi$ao cosm6tica do tipo emulsao £gua em oleo para uso em ma- 
quiagem (base corretiva) 



Ingrediente 


% em peso em relagao ao peso to- 




tal da composigao 


Dipolihidroxiestearato PEG-30 


2,0 


BHT 


0,025 


Ciclometicone 


3,0 


PPG-15 estearil eter 


3,0 


Isoparafina 


12,0 


Dispersao de pigmentos 


40 


Oxido de ferro amarelo 


2,0 


Oxido de ferro vermelho 


0,4 


Sulfate de magnesio.7H20 


0,7 


Dipropilenoglicol 


3,0 


Metilparabeno 


0,2 


Propilparabeno 


0,1 


Imidazolidinil ureia 


0,3 


Agua desmineralizada 


100 
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REIViNDICAQOES 

1. Dispersao oleosa de pigmentos protetores contra radiagao 
UV, caracterizada pelo fato de compreender, em uma unica base oleosa, 
oxido de zinco e dioxido de titanio adicionados em forma de po, em que os 

5 dois pigmentos estao dispersos em um unico vefculo dispersante oleoso e 
em que a dispersao compreende ainda um unico vefculo emoliente. 

2. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1 , caracteri- 
zada pelo fato de que a proporgao entre os pigmentos 6 de Ti02 e ZnO e de 
3:1. 

10 3. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1, caracteri- 

zada pelo fato de que a concentragao total de pos na dispersao e de 4 a 
50%, em peso. 

4. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 3, caracteri- 
zada pelo fato de que a concentragao total de pos na dispersao e de 40%, 

15 em peso. 

5. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1, caracteri- 
zada pelo fato de que a concentragao de Ti02 varta de 2 a 40%, em peso, 
com base no peso total da dispersao. 

6. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 5, caracteri- 
20 zada pelo fato de que a concentragao de Ti02 varia de 30 a 35%, em peso. 

7. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1 , caracteri- 
zada pelo fato de que a concentragao de ZnO varia de 2 a 25%, em peso, 
com base no peso total da dispersao. 

8. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 7, caracteri- 

25 zada pelo fato de que a concentragao de ZnO varia de 5 a 10%, em pejscL. 



iispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1 , caracteri- 
zada pelo fato de que o tamanho das partfculas dos pigmentos de Ti02 e 
ZnO utilizados varia de 15 a 100 nanometros. 

10. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1, caracte- 
30 rizada pelo fato de que o dispersante e selecionado do grupo consistindo 

em esteres de polietilenoglicol e de silicone. 

11. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 10, caracteri- 
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zada pelo fato de que o vefculo dispersante e dipolihidr6xi estearato PEG 30. 

12. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1, caracte- 
rizada pelo fato de que o emoliente e selecionado do grupo consistindo em 
isocetil estearoil estearato, glicerol tri-2- etil hexanoato e alcool estearflico 

5 propoxilado. 

13. Dispersao oleosa de acordo com a reivindicagao 1, caracte- 
rizada pelo fato de que o emoliente e usado em uma ooncentragao de 45 a 
65%, em peso, com base no peso total da dispersao. 

14. Processo para preparagao de uma dispersao oleosa tal 
10 como definida em qualquer uma das reivindicag5es 1 a 13, compreendo a 

mistura de pigmentos de Ti02 e ZnO, de urn vefculo dispersante oleoso e 
de um vefculo emoliente, caracterizado pelo fato de compreender uma pri- 
meira etapa de misturagao do vefculo dispersante e do vefculo emoliente 
para formar uma Cinica fase oleosa, seguida de uma etapa de adigao, sob 
15 agitagao, dos pigmentos de Ti02 e ZnO & fase oleosa obtida na primeira 
etapa. 

15. Composigao cosm6tica caracterizada pelo fato de compre- 
ender uma dispersao tal como definida em qualquer uma das reivindicagSes 
1 a 13 em associagao com ingredientes cosmeticamente aceitdveis. 



RESUMO 

Patente de Invengao: "DISPERSAO OLEOSA DE PIGMENTOS PROTETO- 
RES CONTRA RADIAQAO UV, PROCESSO PARA SUA PREPARAQAO E 
COMPOSI5AO COSMETICA". 

5 A presents invengao refere-se a uma dispersao oleosa de pig : 

mentos protetores contra radiagao UV compreendendo, em uma unica base 
oleosa, oxido de zinco e dioxido de titanio adicionados em forma de po, em 
que os dois pigmentos estao dispersos em um tinico vefculo dispersante 
oleoso e em que a dispersao compreende ainda um unico vefculo emoliente. 

10 A invenp&o tambem se refere a um processo para preparagao 

da referida dispersao oleosa de pigmento. 

A dispersao da presente invengjao e util para ser adicionada a 
composites cosm^ticas permitindo uma forma mais rapid a de produzir 
composl96es com alto fator de protegao solar, com menor custo e maior se- 

1 5 guran§a para os produtos finais. 



